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DAFTAR LSI 


Halaman 


CARA Ujl 
KETAHANAN RETAK RAJAH (NERF) KULIT 


RUANG LINGKUP 


Standar ini meliputi definisi, cara pengambilan contoh dan cara 
Uji ketahanan retak rajah kulit. 


DEFINISI 


Ketahanan retak rajah (nerf) kulit adalah besarnya tekanan “iss 


diperlukan untuk meretakkan rajah kulit, dinyatakan dalan Kc. 


CARA PENGAMBILAN CONTOH 


Cara pengambilan contoh sesuai dengan SII. 0757 - 83, Cara Pz-z- 


ambilan Contoh Kulit. 1) 


. CARA UJI 


Penyiapan contoh uji sesuai dengan Sli. 0758 - 83, Cara H 
kan Contoh Uji Kulit.untuk Pengujian Fisis dan Kimiawi, nasinc- 


masing 2 (dua) buah cuplikan. 2) 


“1. Metode Muilen 
Cuplikan diambil pada bagian punggung berbentuk bujur 'sa-:«ar 


dengan ukuran (75 x 75) mm. 


.2. Metode Bola 
Cara Pengambilan cuplikan seperti pada butir K1. berberzuk 


lingkaran berdiameter 44,5 mm. 


CARA UJI 
“1. Metode Muilen 


s1. Prinsip 
(Lihat gambar). 
Pasang cuplikan pada penjepit (1,4) dengan kuat. Hidurkan 
mesin (8), kemudian dorong handel (7) sampai cuplikan 


retak. 
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h21.3. 


2. Peralatan 


1) Mesin uji kuat letup danran netodo Hullen, penrujian di- 
Lakukan (20-75 y kapasitas nogin. 
Karet Ginprarma tebal O4?6 # 0405 mm, 


12) Alat ukur tebal kulite 


3) Pisau potong, 
Prosedur 
|) Kendisikan cuplikan poda (65 4 2) “ RE, suhu (25 4 5)” C, 


selama 4? jane 
2) Ukur tebal cuplikan peda tiga tempat yang berdekatan pada 


pada daerah pengujian (bardan yang diretakkan/dinocahian)s 


3) Sempatkan cuplikan diatas karet diapragna dong hadian 
dagin, disebelah bawah 

L) Jepit cuplikan dengan perjopite 

5) iidugkan uesin,dorong handol dan amati rajah pede tik 

| uji. Apabila sudah terlihat tanda-tanda lailit toloh retak 
matikan nosin dan baca peda gkalas 

5) Catabangka pada dikala pada sari cuplikm rotak. 


4.2.2. Metode Bola 


Pasang cuplikan dongan ujung penjepit. Putar hondel scarah 
jan jar lengan kecepaten 1 (satu) putaran / dotike 

Anoti tendo-tanda retak peda titik uj1le 

Peralatan 

1) Lastonetor dengan kapasitas bebon maktimal CO Ko 

2) Alat war tobal kulit 


3) Pisau potongs 

Prosedur. 

1)Kondisikan cunlikan pada (65 4 2) & RH, suhu (25 & S9 Es 
selama 4? jam. 

2)Ukr tebal kulit pada tire tempat yang berdekatan danan 
titik penrujian. 
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opit cuplikan dengan ujung penjepit, bagian jak 

4) Putar handel searah jarum jan, anati sampai rotak pada ti- 
tik uji cenlikans Catat angka pod» okalas 

5) Apabila diperlukan, pengujian dapat ditoruskan sanpai pew 
cah dan tenbuse | 
Catar on pada skala rm dan skala tekanane 


4.3. Laporan Hasil Uji . 


Dalam Irnoran hasil uji ini horus dicakup halehal Gobori 
it 3 


4.3.1. Identifikesi lengkap dari cuplikan. 


Masil pengamatan selama pengujian. 


- 
xx 
» 


4.3.3. Sotiap penyinpanran Ion hal-hal Jain yen? Alang 
Tare. penguin 

43. Hasil perbitungan reta—rata dari 2 (dua) buah cunlilm, 

1.3.5. Hasil konfersi dari PSI ke Hse 


| Catatan 3 


1) diubah menjadi 3 SNI.0642-1989-A 
SII.0757-85 

2) diubah menjadi s SNI.0643-1989-A 
SIT.0758-85 


Gambar: Mullen Tester 


Keterangan gambar. 

1. renjepit 

2. Cuplikan 

3. Membran / karet diapragma . 


5. Alat pengukur beban (kuat letup cuplikan) 
6. Motor Penggerak 
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Keterangan gambar, 


5. Skala kuat letup 
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